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Patentansprflcha: 

1. Antimi'krobiell ausgerustetewaBrige Kunstharzdisperslonen und damltformuliert© Anstrlchstoffe 
auf Basis von Polyvinylacetat oder PolYdcrylat, gekennzeichnet dadurch« dafi sie neben an sich 
bekannten Hilfsmittqln und Zusatzstoffen ais antimikrobielle Wirkkomponente Verbindungan^ar 
allgemeinen Formal 



ClCHgS 



"^C « H - C 5 H, 
HS 

in dar R einen niederen Alkylr oder Alkenylrest bedautet, anthalten. 
2. Antimikrobiell ausgerustete waBrige Kunsti^arzdispersionen nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch^daB die antimikrobielle Wirkkomponente in Konzentratlonen von 0,01 bls3 Masseanteilen 
in % anthalten isL 

Anwendungsgebiet der Erflndiins 

Die Erfindung betrifft antimikrobiell ausgerGstete wfiBrige Kunstharzdisperslonen und damh formulierte Anstrichstoffe auf aasis 
von Polyvinyiacetat oderPolyacrylat Sie kann aowohl zur Lagerhattung-und Konseryierung der Dispereioneff als auchzum 
Schutz der daraus hergestelhen Anstrichfilme vor mikFobiellem Angriff verwendet Mrden. 

CharakteFistIk der bekannten technlschen LAsungen 

InietzterZerthat^ieantlmlkrobielleAusrustung von verschiedenartigenAnstrtohstoffensehrgroC&e Bedeutungarlangt well die 

vorzeh'igeZerstdrung von prganischenSchutzanstflchen sehroft auf efnetrbiologisB^enr^ChSdigund'betijtft^ 

Pie aiis d^jr^LStidrsttfr bekumti^n^intU&tMiiiSB2j^0c^^ Anforderungen 

KtinstharzdifiF^tsiOt^isA dereft f ur« 
€iBkflniJt4T>dWo7)'^rjb1B;e'r^ 

toKim'p^pme^ro^^^ weltwi&ltTnlnrfftieri AMfi^fdfim.be$lt«F<>iiriialdehyd auf 



O'r0ti6^f(n9j^^^ und dtfuerwirkaam, kdnnenjedoeh eueteidkologiesHen GrOftden in 

''Tbei^Tr»i$tj|^i:}i^ 

2i6\ 'derW(t$.c[^ng j$t es« eln^n^geetg tieten^antimikrobiell wirksdm en Zusalte zu wSl^rlgen Kghsthaizdr^per^isionen und^dam 

'fpri#i3jp^^^ 

'&fie'iiei0i:k^i\^Qrsnmng derlDfspersioneniindeinBlchererSt^utzdeTAnstn mikrobicdtem*Angriff^rl«t1dit 
ward!£^'«dS, ■ .... 

PJe A£T|J|>5e^lt?^^^^ <?3r»?»ir n^M^ antimikrobiell ausgerustete wgErige Ku.-^^^harzdispefsione^^ eRt^lckeln. 

. &^ii^^f§^j^fiifd^^^ kunsthantdispfrsionen unddamftidfrmiirfiarts 

Aintfl>1ciigi||^^ an sicb bekannte Zusatzetoffe b.b, rigm6rite)'anfh]alten, ate 



01CE>S . 

JO « H ^ S 

R3 

in der ft eirien: niederen AlkyJ- oder Alkenylrest bedeutet, enthalten. 

Did ndu^A Wifk$tQffe lassen sich riadtx lileraturbekannten Verfahren (DD-PS 256693) durcK Alkylierung von Kalium- 
mono^steTSeben der^dnlmidddhhlokohiensdure mkChlorbrommethan heretetlen. 
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Sie 6ind hervorragsnd wirksam xur IConservierung waQriger Kunstharzdispersionen und-damit formuliertar Anstriehstoffe. Die 
erfindungsgenndae Wirkung tritt bereits ab Komentrationen von 0,01 MasseanteJlen in % eiru FOr die praktische Anwendung 
werden Konzentratipnen von 0,05-^^5 Masseanteilen in % verwendet 

Zur Filmausrustung kommenje nach gewDnschter Dauerwirkung und Belastung Konz^ntrationan von 0^3 Masseanteilen In % 
zun^ Einsatz. Zur besseren Verteflung kdnnen die Wirkstoffe vor der Etnarbeitung in die Kunstharzdispersion unter Zuaatz von 
Emulgatoren feinvermahlen und/oder auch mit Wasser angeteigt, oder in geeigneter Weise emulgiart werden. Die Wirkstoffe 
sind mindertoxisch und gut loslich in handeisQblichon organiachen L&aungamittaln. 

Die erfindungsgema&en Wirkstoffe kdnnen atlein oder in Komblnation unteretnander Inw. mit anderen handelsublictien 
Konservierungsmittein etngesetzt werden. 

AusfOhrungsbeisptele 
Belspiell 

PrOfung der wSl^rigen Kunstharzdispersion auf Keintfreiheit 
Versuchsbeschrelbung 

Die technische Djspersion wird mit der angegebenen Konzentration der erfindungsgemSBen Wirkstoffe gemlscht Anschlre&end 
wird eine Probe (1 ml) entnommen und in ein abgefiammtes, mit Sabourand-NShrmedium (I) und parallel mitThioglykolat- 
Nahrmedium (II) gefulttes Reagenzgias gegeben. 

Die Proben mh dem Kutturmedium I werden 1 0 Tage oei 22-24 "C und die mit dem Kulturmedium 111 0 Tage bet 30-32*^ Im 
Brutschrank bebrOtet AnschlieSend erfolgt die Begutachtung. Die Ergebnisse sind inTabelle 1 zusammengefaBt Debet bedeutet 
+ ohne Befall, - mit Befall. 

TabeUe 1: Bewertung der Kunsthendlspersion auf Keimfreiheit 

Wirkstoff Konzentration Bewertung im Nihrmedium 

% I - . 

Ohne - - - 

(belcannt) 

Benzisothiazoion 0,1 -f 4- 

0,05 - - 

TWuram 1,0 + ' 

0,7 4- . + 

0,5 - - 

(erfindungsgemW) 
Chlormethyl'^metbyl- 

cyanimidoditf)iocarbonat 0,05 •f ' <f 

Chlormethyltisopropyl- 

cyanimtdo^ithidajBfrbdnat 0,05 <f 4- 

Belspleia 

Lagertest der* wfifirjgen Kunstharzdispersion ^ 
Versuchsbe^ishreibung 

1 kg KtinBthdncdispersion wird mit der angegebenen Konzentration der zu prOfenden Wirkstoffe gemlscht und in einem FrOfglas 
bei Raumtemp^ratuf gaiagert 

Die Bewertung auf mikrobieilen Befall erfolgt monatlich nach folgendem Boniturschema 
1»kain^a1l* 

2 sc^w^Pher^eMi 
3-i«tef4cerSefiili 

Dfe Ergebnisse sind in Tabelle 2 enthalten. 

Tabelle 2: Mikrobielier Befall gelagerter wSBriger Kunstharzdispersion 

Wirkstolf Konzentration Lageneeit 

% IMonal 2Monate BMonate ■ • . ' . 

Ohne • . 3 3 3 
(bekannt) 

Thiuram 0,1 113 

(erfmdungsgemfi&) 

ChlormethylHmethyl- 

cyantmidodhhlpcarbonat 0^ 111 
Chlormethyl-at)yl* 

•cyanimidodlthiocarbonat 0,05 111 
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BeisplatS 

PriSf ung der FilmstabithSt dos Anstrichfilmes 

Versuehsbeschrelbung . • ki 

Ansuichtrager aus Rhcrpapier werden mh derzu prufenden Kunstharzdispersion beschSchtet. Die getrockneten Rime weroen in 
PeUischalen auf Mineralsair bzw. Nahragar gelegt und jewells mit Sporensuspensionen von Penicilllum "'^"J".^^ . 
PuHularla pullutena (B) und Aspergillus nigcr (C) bespruht. Danech erfolgt eine 4w6chige BebrOtung im Brutschrank bel ZS-x; mit 
w5chentlicher Beurteilung auf Wachstum nach folgendem Boniturschema 

1 Oberwuchert 

2 " nlttierar Bewuchs 

3 » schwacher Bewucha 
4«kBmBewuchs 

Die Vereuchsergebnisae sind in Tabeile 3 zuaammengesteltt. 



Tabeito 3: Pifzbewuchs des Anslrichfilmes 



Wirkstoff 


Wirkstoffgehalt 




Bewertung (Woche) 


4. 




% 


1. 


2. 


3, 






ABC 


ABC 


ABC 


ABC 


Ohne 




322 


221 




111 


(bekanm) 










222 


Thlurem 


0,1 


332 


322 


222 


(erfindungsgemfiE) 












Chlormethyl?methyl- 












cyanimidodHhlocarbonat 


0,05 


444 


444 


444 


444 


ChlormathylHsopropyh- 






444 






cyanimidodhhiocarbonal 


0^ 


444 


444 


444 



Dialog Results 



Page 1 of 1 




Aq. synthetic resin dispersion and paint - contg. antimicrobial agent, i.e. ciiloro-metliyl alliyl or 

alkenyl cyano-imido-dithio-carbonate cpd. 

Patent Assignee: VEB CHEMIEKOMB BITTERFELD 

inventors: BENECKE B; KLAEGER C; KLAEGER H D; NAUMANN J; PFEDFFER H D; THUST U; 
TRAUTOER K; WALEK W 



Patent Family 


Patent Number||Kind|| Date 


Application Number 


Kind 


Date Week ||Type| 


DD 275471 ||A || 199001 24 DD 319707 


A 


19880912 199027||B | 



Priority Applications (Number Kind Date): DD 319707 A ( 19880912) 



Abstract: 
DD 275471 A 

Aq. synthetic resin dispersions and paints based on polyvinyl acetate or polyacrylate contain a 
chloromethyl alk(en)yl cyanoimidodithiocarbonate of formula (C1CH2S)(R5)C-N-C^N (I) as 
antimicrobial agent, in addn. to the usual additives: R = lower alkyl or alkenyl. The dispereion contains 
0.01-3 wt% (I). 

USE/ADVANTAGE - (I) protects both the paint during storage and the paint film from microbial attack 
and the paint has high storage stability. 

In an example, aq. synthetic resin dispersions contained (A) no antimicrobial agent; (B) 0.1 or (C) 
0.05% benzoisothiazoline; (D) 1.0, (E) 0.7 or (F) 0.5% thiuram; (G) 0.05% chloromethyl methyl 
cyanoimidodithiocarbonate; or (H) 0.05% chloromethyl isopropyl cyanoimidodithiocartwnate. If 1 ml 
samples of these were incubated 10 days at 22-24 deg.C. in Sabourand culture medium or 10 days at 30- 
32 deg.C. in thioglycolate culture medium, there was no attack with samples (B, D, E, G, H). <4pp 
Dwg.No.0/0) 
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